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Abstract of EP1 1 38727 

Replacement of methylene chloride/methanol mixture with dibasic ester and dipolar aprotic solvent. 
The composition comprises (in wt. parts per 100 wt. parts of A+B+C+D): (A) at least one dibasic ester (5- 
50 (preferably 10-45) wt. parts), (B) at least one aprotic dipolar solvent (10-60 (preferably 25-55) wt. 
parts) (C) at least one co-solvent (10-50 (preferably 15-40) wt. parts), and (D) combination of softening 
aqents (0 3-10 (preferably 3-10) wt. parts). The composition preferably additionally contains at least one 
cellulosic thickener (0.05-1 .5 (especially 0.5-1 .1 ) wt. parts), and/or at least one inorganic filler (preferably 
calcium phosphite, 20-60 (preferably 25-50) wt. parts), and/or at least one dispersing agent (0.1-10 wt. 
parts). The composition may also contain an agent procuring pleasant fragrance, in amount 1-10 wt. 
parts. 
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Composition decapante, utilisable notamment dans le domaine du batiment 



(57) L'invention conceme une composition deca- 
pante utilisable dans le domaine du batiment, en parti- 
culier pour le decapage des revetements organiques 
exterieurs tels que les impermeabilites de facade et les 
films minces, caracterisee en ce qu'elle comprend : 

au moins un ester dibasique, 

au moins un solvant aprotique dipolaire, 

au moins un co-solvant, 



une association d'agents de ramollissement, et 
au moins un additif choisi parmi une charge inorga- 
nique, un epaississant cellulosique, un agent dis- 
persant. 
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Description 

[0001] La presente invention porte sur une composi- 
tion decapante, utiiisable notamment dans le domaine 
du batiment, en particulier pour le decapage des reve- 
tements organ iques exterieurs tels que les impermea- 
bilites de facade et les films minces. Les impermeabili- 
tes de facade, d'aspect caoutchouteux sont impermea- 
bles a I'air, a I'oxygene et a la vapeur d'eau et sont a 
base de polymeres acrylique ou styrene-acrylique. 
[0002] Dans le secteur du batiment, la plupart des de- 
capants pour peintures sont a base de chlorure de me- 
thylene additive de methanol, lis peuvent etre epaissis 
par des composes cellulosiques et peuvent contenir une 
charge minerale. 

[0003] Cependant, on cherche de plus en plus a rem- 
piacer le chlorure de methylene en raison de ses tres 
fortes volatility et nocivite. Les produits de remplace- 
ment du melange synergique chlorure de methylene- 
methanol existent, mais il sont, en general, beaucoup 
plus chers et entrent a au mo ins 90 % en poids de la 
constitution de la formulation. Les 1 0 % restants sont 
constitues par un epaississant (le plus souvent choisi 
parmi les derives cellulosiques ou acryliques), lui-me- 
me, generalement encore plus cher que les solvants et 
les divers additifs : activateur, tensio-actif , inhibiteur de 
corrosion. 

[0004] La presente invention a done pour objet une 
composition decapante, utiiisable notamment dans le 
domaine du batiment, en particulier pour le decapage 
des impermeabilites de facade et des films minces, ca- 
racterisee en ce qu'elle comprend : 

(A) au moins un ester dibasique, 

(B) au moins un solvant aprotique dipolaire, 

(C) au moins un co-solvant, et 

(D) une association d'agents de ramollissement. 

[0005] La composition selon invention peut com- 
prendre, pour 100 parties en poids de (A)+(B)+(C)+(D) : 

5 a 50, en particulier 10 a 45, parties en poids de 

(A) ; 

1 0 a 60, en particulier 25 a 55, parties en poids de 

(B) ; 

1 0 a 50, en particulier 1 5 a 40, parties en poids de 

(C) ; et 

0,3 a 10, en particulier 3 a 10, parties en poids de 

(D) . 

[0006] Le ou les esters dibasiques (A) sont notam- 
ment choisis parmi les esters dibasiques aliphatiques, 
en particulier les diesters d'alkyle en C1 -C4 d'un ou plu- 
sieurs acides dibasiques aliphatiques en C4-C6. On 
peutciteren particulier le succinate de dimethyle, leglu- 
tarate de dimethyle, I'adipate de dimethyle et leurs me- 
langes; 

[0007] Les solvants aprotiques dipol aires (B) sont 



avantageusement choisis parmi le dimethylsulfoxyde, la 
N-methylpyrrolidone, le carbonate de propylene, le di- 
methylformamide, I'acetonitrile, la N-methylmorpholine, 
la butyro lactone et le dimethylacetamide. Le dimethyl- 
5 sulfoxyde et la N-methyl pyrrolidone sont preferes. 
[0008] Comme co-solvants (C), on choisi ra de prefe- 
rence des monoalcoxybenzenes tels que I'anisole et le 
phenetole. On utilisera tout particulierement, le phene- 
tole. 

io [0009] Selon la presente invention, on designe par as- 
sociation d'agent de ramoiissements un melange com- 
prenant les composes suivants : un lactate d'alkyle tel 
que le lactate d'ethyle ou le lactate de butyle ; la trime- 
thylcyclohexanone ou I'isophorone, I'acetate de 

15 cyclohexyle ; une ethanolamine telle que la monoetha- 
nolamine ou la diethanolamine, la 
methyldiethanolamine ; le 1 ,2-, ou le 1 ,3- ou le 1 ,4-di- 
methoxybenzene et de I'eau. 

[001 0] Chaque agent de ramollissement peut etre uti- 
20 lise a raison d'au moins 0,05 partie en poids et, de pre- 
ference, 0,5 partie en poids pour 100 parties en poids 
de (A)+(B)+(C)4-(D). 

[0011] La composition decapante selon I'invention 
peut comprendre en outre : 

25 

au moins une charge inorganique a caractere 
epaississant, a raison notamment de 20 a 60 par- 
ties en poids, en particulier de 25 a 50 parties en 
poids pour 100 parties en poids de (A)+(B)+(C)+ 

30 (D), et/ou 

au moins un epaississant cellulosique, a raison no- 
tamment de 0,05 a 1 ,5 partie en poids, en particulier 
de 0,5 a 1,1 partie en poids, pour 100 parties en 
poids de (A)+(B)+(C)+(D) ; et/ou 

35 - au moins un agent dispersant, a raison notamment 
de 0,1 a 10 parties en poids, en particulier de' 0,5 a 
2 parties en poids, pour 1 00 parties en poids de (A) 
+(B)4-(C)+(D). | 

40 [0012] Par charge inorganique a caractere epaissis- 
sant, on entend une poudre inorganique, naturelle ou 
synthetique pouvant conduire a des formulations dont 
la viscosite est de i'ordre de 6 000 mPa.s a 20 tours/min 
ou 2 000 mPa.s a 100 tours/min. 

45 [001 3] La ou les charges inorganiques ont, d'une ma- 
niere generate, une granulometrie moyenne comprise 
entre 0,1 et 200 p.m, plus particulierement entre 1 et 1 00 
|im. Une granulometrie plus fine permet d'obtenir la me- 
me viscosite en utilisant moins de charge, ce qui n'est 

so pas economiquement souhaitable. 

[001 4] A titre d'exemple de charges inorganiques, on 
peut citer le carbonate de calcium, la silice, le phosphite 
de calcium, I'hydroxyde de calcium (Ca(OH) 2 ), I'argile, 
la bentonite. 

55 [0015] Comme exemple d' epaississant cellulosique, 
on peut citer le METHOCELL 311 commercialise par la 
Societe "DOW CHEMICAL Co.", dont le procede d'ob- 
tention est decrit dans le brevet americain US-A-3 388 
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082 intitule "Hydroxypropyl methyl cellulose ethers". 
[0016] Comme exemple d'agent dispersant, on peut 
citer Tester phosphorique acide du 2-ethylhexanol, com- 
mercialise par la Societe "CECA" sous la denomination 
"BEYCOSTAT A081". 

[0017] La composition decapante seion invention 
peut en outre contenir au moins un agent lui procurant 
une odeur agreable, a raison notamment de 1 a 1 0 par- 
ties en poids pour 100 parties en poids de (A) + (B) + 
(C) + (D). 

[0018] La composition decapante de Nnvention s'est 
averee etre tres interessante ; en effet apres qu'on I'ait 
appliquee puis laisse agir pendant quelques dizaines de 
minutes, il suffit de pousser les lambeaux sees a I'aide 
d'une spatule de peintre. On evite des residus humides, 
collants, toujours diff idles a eliminer et a traiter, et on 
obtient la plupart du temps un substrat propre, tel que 
mur en beton ou en brique. 

[001 9] Les exemples suivants illustrent la presente in- 
vention. Dans ces exemples, les ingredients utilises 
sont les suivants : 

♦ Ester dibasique : 

[0020] DBE= ester dibasique ayant la composition 
suivante (en % en poids) : adipate dimethyle/glutarate 
de dimethyle/succi-nate de dimethyle : 15/62/23, com- 
mercialise par la Societe "RHONE-POULENC" sous la 
denomination M RPDE M . 

Solvant aprotique polaire : DMSO 
Co-solvant : Phenetole 

[0021] Agents de ramoliissements : trimethylcyclo- 
hexanone, lactate d'ethyle, cyclohexyl acetate, eau, die- 
thanolamine, 1 ,4-dimethoxybenzene. 

Additifs : 

[0022] Epaississant cellulosique = epaississant cellu- 
losique commercialise par ia Societe "DOW CHEM ICAL 
Co." sous la denomination "METHOCELL 311", 

Agent dispersant = ester phosphorique acide du 
2-ethylhexanol, commercialise sous la denomina- 
tion "BEYCOSTAT A081", 

CaHPO a = phosphite de calcium naturel, produit 
par la Societe "CECA". 

[0023] Dans ces exemples, toutes les proportions ci- 
tees sont en parties en poids. 

EXEMPLE DE PREPARATION 1 : 

[0024] On a prepare la formulation suivante en me- 
langeant les constituants a temperature ambiante. 

- DMSO 21,9 



- RDPE 43,8 
Phenetole 28,4 

Association d' agents de ramollissement 4,5 
constitute par :trimethylcyclohexanone (0,75), lac- 
tate d'ethyle (0,75), acetate de cyclohexyle (0,75), 
eau (0,75), diethanolamine (0,75) et 1 ,4-dimethoxy- 
benzene (0,75) ; 

- METHOCELL 311 1 

EXEMPLE DE PREPARATION 2 : 

[0025] Toute la preparation se fait a temperature am- 
biante (25°C) et sous agitation (environ 400 tours /min), 
avec, de preference, une turbine permettant une disper- 
sion de solides dans les liquides. Les solvants sont in- 
troduits d'abord. Puis on ajoute le phosphite de calcium 
et I'epaississant cellulosique. 

- DMSO 15 

- RDPE 30 

- Phenetole 19,5 

Association d'agents de ramollissement 3 
constitute par : trimethylcyciohexanone (0,5), lac- 
tate d'ethyle (0,5), acetate de cyclohexyle (0,5), eau 
(0,5), diethanolamine (0,5) et 1 ,4-dimethoxybenze- 
ne (0,5) ; 

- BEYCOSTAT A81 1 

- METHOCELL 311 0,7 
Phosphite de calcium 30,8 

EXEMPLE D'APPLICATION 1 : 

[0026] Cet exemple d'application concerne le deca- 
page d'une impermeabilite de facade d'epaisseur esti- 
mee a 700-800 u.m sur support beton lisse. L'application 
est faite a la patte de lapin sur facade exterieure 
(T=12°C). Apres un temps de pose de 30 minutes, les 
preparations 1 et 2 conduisent a une elimination aisee 
au scraper en donnant des lambeaux sees et laissant 
place a un support pret a peindre. L'association d'agents 
de ramoliissements donne ainsi d'excellents resultats 
sur des impermeabilites. Le temps d'attente utile a la 
diffusion du decapant est tres faible (30 a 40 minutes 
environ) : on peut done dire qu'il n'existe pas de reelle 
difference pratique au niveau des decapages d'imper- 
meabilite sur beton entre cette formule et une fomnule 
chloree traditionnelle, si ce n'est un temps d'ouverture 
beaucoup plus important, ce qui est benefique. 

EXEMPLE D'APPLICATION 2 : 

[0027] Cet exemple d'application concerne le deca- 
page d'unfilm mince sur support structure. Dansce cas, 
les deux formules ont conduit aux memes performan- 
ces. La difference avec I'exemple precedent est qu'on 
elimine lefilm a la pression. On n'observe pas d'effet de 
mottage, particulierement lorsqu'on utilise la prepara- 
tion 2 (chargee). 
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Revendications 

1 . Composition decapante, utilisable notamment dans 
le domaine du batiment, en particulierpour le deca- 
page des impermeabilites de facade et des films 
minces caracterisee en ce qu'elle comprend : 

(A) au moins un ester dibasique, 

(B) au moins un solvant aprotique dipolaire, 

(C) au moins un co-solvant, et 

(D) une association d'agents de ramollisse- 
ment. 

2. Composition decapante selon la revendication 1 , 
caracterisee en ce qu'elle comprend, pour 100 
parties en poids de (A) + (B) + (C) + (D): 

5 a 50 parties en poids de (A), 
10 a 60 parties en poids de (B), 
1 0 a 50 parties en poids de (C), et 
0,3 a 10 parties en poids de (D). 

3. Composition decapante selon la revendication 2, 
caracterisee en ce qu'elle comprend, pour 100 
parties en poids de (A) + (B) + (C) + (D): 

1 0 a 45 parties en poids de (A), 
25 a 55 parties en poids de (B), 
15 a 40 parties en poids de (C), et 
3 a 1 0 parties en poids de (D). 

4. Composition decapante selon Tune des revendica- 
tions 1 a 3, caracterisee en ce que les esters di- 
basiques (A) sont choisis parmi les esters dibasi- 
ques aliphatiques, en particulier les diesters d'alk- 
yle en C,-C 4 d'un ou plusieurs acides dibasiques 
aliphatiques en C 4 -C 6 . 

5. Composition decapante selon la revendication 4, 
caracterisee en ce que le ou les esters dibasiques 
(A) sont choisis parmi le succinate de dimethyle, le 
glutarate de dimethyle, I'adipate de dimethyle et 
leurs melanges. 

6. Composition decapante selon Tune des revendica- 
tions 1 a 5, caracterisee en ce que le ou les sol- 
vants aprotiques dipolaires (B) sont choisis parmi 
le dimethylsulfoxyde, la N-methylpyrrolidone, le 
carbonate de propylene, le dimethylforrnamide, 
I'acetonitrile, la N-methylmorpholine, la -butyrolac- 
tone et le dimethylacetamide. 

7. Composition decapante selon Tune des revendica- 
tions 1 a 3, caracterisee en ce que le co-solvant 
(C) est I'anisole ou le phenetole. 

8. Composition decapante selon Tune des revendica- 
tions 1 a 3, caracterisee en ce que I'association 



d'agents de ramollissements est un melange com- 
prenant un lactate d'alkyle tel que le lactate d'ethyle 
ou le lactate de butyle, la trimethylcyclohaxanone 
ou I'isophorone, I'acetate de cyclohexyle, une etha- 
5 nolamine tel que la monoethanolarnine ou la dietha- 

nolamine ou la methyldiethanolamine, le 1 ,2- ou le 
1 ,3- ou le 1 ,4-dimethoxybenzene et de I'eau. 

9. Composition decapante selon la revendication 8 
10 caracterisee en ce que ^association d'agents de 

ramollissements est un melange constitue par le 
lactate d'ethyle, la trimethylcyclohexanone, I'aceta- 
te de cyclohexyle, la diethanolamine, le 1 ,4-dime- 
thoxybenzene, I'eau. 

15 

10. Composition decapante selon Tune des revendica- 
tions 8 ou 9, caracterisee en ce que chaque com- 
pose est utilise a raison d'au moins 0,05 partie en 
poids pour 100 parties en poids de (A)+(B)+(C)+ 

20 (D). 

11. Composition decapante selon I'une des revendica- 
tions 1 a 1 0, caracterisee en ce qu'elle contient en 
outre au moins un epaississant cellulosique a rai- 

25 son de 0,05 a 1 ,5 partie en poids, en particulier de 
0,5 a 1 ,1 partie en poids, pour 100 parties en poids 
de (A)+(B)+(C}+(D), et/ou au moins une charge 
inorganique, a raison de 20 a 60 parties en poids, 
en particulier de 25 a 50 parties en poids, pour 100 

30 parties en poids de (A)+(B)+(C)+(D) et/ou au moins 
un agent dispersant, a raison de 0,1 a 10 parties 
pour 100 parties en poids de (A)4-(B)+(C)+(D). 

12. Composition decapante selon la revendication 11 , 
35 caracterisee en ce que Pagent dispersant est Tes- 
ter phosphorique acide du 2-ethylhexanol. ! 

1 3. Composition decapante selon la revendication 1 1 , 
caracterisee en ce que la charge inorganique est 

40 le phosphite de calcium. 

14. Composition decapante selon I'une des revendica- 
tions 1 a 1 2, caracterisee par le fait qu'elle contient 
en outre au moins un agent procurant une odeur 

45 agreable a ladite composition, a raison notamment 
de 1 a 1 0 parties en poids, pour 1 00 parties en poids 
de (A)+(B)+(C)+(D). 
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